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Dichtung 
Beschreibung 

Die Erfindung betrifit ein Dichtelement, zumindest beinhaltend einen Gehausebereich, 
mindestens einen dynamisch sowie mindestens einen statisch wirkenden Dichtbereich, 
der zumindest partiell mit dem GehSusebereich in Wirkverbindung steht. 

Durch die DE-A 40 18 216 ist eine Wellendichtung bekannt geworden, beinhaltend 
einen Lippendichtungsring aus Polytetrafluorethylen oder einem artverwandten 
Werkstoff, mit einem eine Dichtlippe bildenden Radialschenkel sowie einem 
Axialschenkel am AuBenumfang. Die Wellendichtung beinhaltet ein Gehause, das im 
Bereich einer Aufhahmebohrung einen statischen Dichtbereich aufweist, der aus einem 
Dichtlack gebildet ist. 

Der US-A 2,889,163 ist eine Wellendichtung zu entnehmen, die einen Gehausebereich, 
einen dynamisch sowie einen statisch wirkenden Dichtbereich aufweist. Der statische 
Dichtbereich ist im radial auBeren Umfangsbereich des Gehausebereiches vorgesehen 
und als Beschichtung geringer radialer Dicke ausgebildet. Die Beschichtung wird 
gebildet aus einem thermoplastischen Harz, wie beispielsweise Acryl, Vinyl, Phenol 
oder dergleichen. 

Des weiteren ist allgemein bekannt, bei Dichtelementen, die statische Dichtbereiche 
aufweisen, selbige durch unterschiedliche Elastomere in Verbindung mit 
unterschiedlichen Profilienmgen vorzusehen. 

Die dem Stand der Technik zugrundeliegenden Probleme sind im wesentlichen darin 
begrundet, dass zur Herabsetzung der Montagekr^fte zwar dunne Gleitbeschichtungen 
eingesetzt werden, die jedoch den Nachteil aufweisen, dass sie auch die im 
Betriebszustand notwendigen HaltekrSfte herabsetzen, wodurch im ungunstigsten Fall 
ein Herauswandem des Dichtelementes aus der zugehorigen Aufhahme erfolgen kann. 
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Statische Abdichtungen auf Basis von Elastomeren lassen sich vielfach wegen hoher 
Montage- und Ruckstellkrafte nur schwierig in der Aufhahmebohning platzieren. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein im gattungsbildenden Teil des ersten 
Patentanspruches beschriebenes Dichtelement dergestalt weiterzubilden, dass einerseits 
ein ieichtes Montieren desselben moglich ist, im Betriebszustand dennoch ausreichende 
HalteloSfte gegeben sind. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass der statische Dichtbereich zumindest partiell 
mit einem, einen vorgebbaren Anteii an reibungsreduzierenden Eiementen enthaltenden, 
aushartbaren Stoff uberzogen ist. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungsgegenstandes sind den Unteranspnichen zu 
entnehmen. 

Infolge der reibungsreduzierenden, d.h. die Gleiteigenschaften verbessemden, Elemente 
im aushSrtbaren StofTkdnnen die Montagekrafte herabgesetzt werden. Die 
vorteilhafterweise unter Temperatureinwirkung aushSrtbaren Oberzuge auf dem 
statischen Dichtbereich bewirken nach Inbetriebnahme des Dichtelementes eine 
Erh5hung der notwendigen Haltekrafle, so dass ein Herauswandem des Dichtelementes 
aus dem zugehOrigen Aufiudmieelement sicher vermieden wird. 

Vorteilhafterweise ist der Stoff ein Klebstoff, wie beispielsweise ein polymerer 
Klebstoff. Hier bieten sich Polyurethane oder Polyacrylate an. 

An reibungsreduzierenden Eiementen kdnnen beispielsweise PTFE oder dergleichen 
zum Einsatz gelangen. 

Eine bevorzugte Zusammensetzung des aushartbaren Stoffes wird wie folgt 
wiedergegeben: 
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Acrylpolymer 



PTFE 



Wasser 



5-20% 
0-10% 
65-95% 



Einem weiteren Gedanken der Erfindung gemaB, ist das Dichtelement durch einen 
Radialwellendichtring gebiidet, dessen eine Umfangsflache, insbesondere die &ufiere 
Umfangsflache, mit dem liblicherweise aus einem Elastomermaterial gebildeten statisch 
wiricenden Dichtbereich versehen ist. Der statisch wiikende Dichtbereich kaim 
beispielsweise auch in profilierter Form vorgesehen werden, wobei der Uberzug dann 
zumindest die Spitzenbereiche des Profits abdeckt. 

Neben Radialwellendichtringen kann die Erfindung auch bei axial wirkenden 
Gleitringdichtungen mit entsprechenden statischen Dichtbereichen oder aber auch bei 
Laufweikdichtungen zum Einsatz gelangen, sofem diese uber entsprechend 
ausgebildete GehSuseteile mit zugeordneten statischen EHchtbereichen ausgestattet sind. 

Die vorteilhafterweise auf dem eleistomeren Innen- bzw. Aufienumfang eines 
Radialwellendichtringes aufgebrachte Beschichtung erhdht die Haltekrfifte des 
Radialwellendichtringes im Bereich der Aufiiahmebohrung, so dass eine hohere 
Betriebssicherheit, uber die Lebensdauer des Dichtelementes gesehen, erreicht werden 
kann. Daruber hinaus werden die M ontagekrSfte erheblich reduziert, was einer 
vereinfachten Montage zu Gute kommt. 

Wie bereits angesprochen, kann die Eihohung der Haltekrafi durch die Reaktion der 
Beschichtung unter Einfluss der Temperatureiiiohung im Betriebszustand erreicht 
werden. Ebenfalls denkbar ist, dass eine Beschichtung, insbesondere ein KlebstofT, zum 
Einsatz gelangt, der bereits in kaltem Zustand bzw. durch die bei der Montage erzeugte 
ReibungswSrme aushSrtet. 

Der Erfindungsgegenstand ist anhand eines Ausftihrungsbeispiels in der Zeichnimg 
dargestellt und wird wie foigt beschrieben. Es zeigen: 
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Figur 1 Prinzipskizze eines Radialwellendichtringes; 

Figur 2 Prinzipskizze eines Teilbereiches einer Gleitringdichtung. 

Figur 1 zeigt einen Radialwellendichtring 1, beinhaltend einen aus zwei Blechkdrpem 2, 
3 gebildeten Gehausebereich 4, einen statisch wirkenden Dichtbereich 5 in Form einer 
auf dem Aufienumfang 6 des Blechkdrpers 2 aufgebrachten Elastomerschicht sowie 
einem beispieisweise aus PTFE bestehenden dynamisch wirkenden Dichtbereich 7, in 
Wirkverbindung mit einer Zusatzdichtlippe 8, gebildet aus dem Elastomerenmaterial 
des statisch wirkenden Dichtbereiches 5. Der statische Dichtbereich 5 beinhaltet in 
diesem Beispiel ein Wellenprofil 9, wobei die auBere Umfangsflache 10 des 
Wellenprofils 9 mit einem Uberzug 1 1 versehen ist, der in diesem Beispiel aus einem, 
unter Temperatureinwirkung aushartenden Klebstoff ausgebildet ist. Der KlebstofF soil 
in diesem Beispiel folgende Zusammensetzung aufweisen: 10 % Acrylpolymer, 5 % 
PTFE sowie 85 % Wasser. Der statische Dichtbereich wird in eine nur angedeutete 
Aufiiahmebohrung 12 eingebracht, wahrend der dynamische Dichtbereich 7 mit einer 
rotierenden Welle 13 in Wirkverbindung steht. Bedingt durch den PTFE-Anteil 
inneifaalb der Beschichtung 1 1 kann eine erleichterte Montage des 
Radialwellendichtringes 1 in die Aufiiahmebohrung 12 herbeigefuhrt werden, Im 
Betriebszustand, d.h. wenn die Umgebungstemperatur in der Aufiiahmebohrung 12 
ansteigt, hartet der KlebstofF aus und geht zumindest partiell eine Verbindung mit der 
iimeren Umfangsflache 14 der Aufiiahmebohnmg 12 ein, wodurch im Betriebszustand 
eine Erti5hung der Haltekraft herbeigefuhrt wird. Neben einer erleichterten Montage, 
bedingt durch die reibungsreduzierenden Elemente, kann somit im Betriebszustand eine 
nicht uneriiebliche ErhOhung der Haltekraft herbeigefuhrt werden, so dass ein 
Herauswandem des Radialwellendichtringes 1 aus der Aufiiahmebohrung 12 sicher 
verfiindert wird. 

Figur 2 zeigt einen Teil einer axial wirkenden Gleitringdichtimg 15. 

Selbige beinhaltet einen Gleitring 16 mit einer dynamisch wirkenden Gleitflache 17, 

eine einen Gehausebereich bildende gufiere Umfangsflache 18, die einen statischen 



5 



Dichtbereich 19 aus elastomerem Material aufiiiinmt Der statische Dichtbereich 19 
wirict mit einer nicht dargestellten Aufiiahmebohrung zusammen und ist zur 
Erleichtening der Montage mit einer Uberzug 20 aus einem aushartbaren Klebstoff 
uberzogen, der gleiche oder ahnliche Eigenschaften, wie der des Uberzuges 1 1 gem. 
Figur 1 aufweisen kann. 



Patentanspriiche 

1. Dichtelement, zumindest beinhaltend einen Gehausebereich (4, 18), mindestens 
einen dynamisch (7, 8, 17) sowie mindestens einen statisch wirkenden Dichtbereich 
(5, 19), der zumindest partiell mit dem Gehausebereich (4, 1 8) in Wirkverbindung 
steht, dadurch gekennzeichnet, dass der statische Dichtbereich (5, 19) zumindest 
partiell mit einem, einen vorgebbaren Anteil an reibungsreduzierenden Elementen 
enthaltenden, aushSrtbaren StofF (1 1, 20) uberzogen ist. 

2. Dichtelement nach Anspnich 1, dadurch gekennzeichnet, dass der StofF (11, 20) 
unter Temperatureinwirkung aushartbar ist. 

3. Dichtelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stoff (11, 
20) em Klebstoflfist. 

4. Dichtelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Stoff (1 1, 20) ein polymerer KlebstofF ist. 

5. Dichtelement nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
StofiF(l 1, 20) durch Polyurethan oder Polyacrylat gebildet ist. 

6. Dichtelement nach einem der Anspruche 1 bis S, dadurch gekennzeichnet, dass die 
reibimgsreduzierenden Elemente durch PTFE gebildet sind. 

7. Dichtelement nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der 
t)berzug (11, 20) folgende Zusammensetzung aufweist: 

5 - 20 % Acrylpolymer 
0-10%PTFE 
65-95% Wasser 



8. Dichtelement nach einem der Anspruche 1 bis 7, gebildet durch einen 
Radialwellendichtring, dessen eine Umfangsflache (6) mit dem statischen 
Dichtbereich (5) versehen ist. 

9, Dichtelement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Sufiere 
UmfangsflSche (6) mit dem, insbesondere aus Elastomer bestehenden, statisch 
wirkenden Dichtbereich (5) versehen ist 



10. Dichtelement nach Anspmch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der statische 
Dichtbereich (5) in profilierter Form (9) ausgebildet ist. 



Zusammenfassung 

Dichtelement, zumindest beinhaltend einen Gehausebereich, mindestens einen 
dynamisch sowie mindestens einen statisch wirkenden Dichtbereich, der zumindest 
partiell mit dem Gehausebereich in Wirkverbindung steht, dadurch gekennzeichnet, 
dass der statische Dichtbereich zumindest partiell mit einem, einen vorgebbaren Anteil 
an reibungsreduzierenden Elementen enthaltenden, aushartbaren Stoflf uberzogen ist. 
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